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i Suilding elements esp. for open hearths in dwellings - mode of 
i porous 7:re resistant blocks cemented v/ith refractory strips 



j Buiidlng elements are made comprising a number of porous 
; lire resistant blocks bound together by cementing strips of 
lire resistant material. 

USE/ADVANTAGE 



Ihe prods, are esp. useful for making hearths for open firee 
lu awelhng houses. Compared with known cast concrete 
t hearths, the new fireplaces are less prone to cracking.^ do 
not require expert installation and due to the lower conduct- 
ivity m comparison with cast concrete, there is less danger 
of overheating and fire hazards in buildings where wood 
comes into contact or close proximity to the hearth. 
DET AILS 

Pref. cementing strips are comprised of a heated mixt. of 
clay, mntered refractory material and monoaluminium sul- 
pnate. Pref. the por ous fire resis tant blocks are cemented 
t.:)t;ether w ith tho cJT^ent and allowed to air dry , a nTthe 
wnox e building element is then fired a t > 000^.. esp. 1000- 
1^uu-^ . lo sinter the cement strips.. A suitable cement is 



L(2-D4). 



available commercially as 'Hocollite' (RTM). Pref. the 
building elements are made in the form of bottom, back, two 
sides and throat sections of an open hearth for installation 
by the user using a suitable jointing cement. (8pp5 1 3). 
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De aan dil blad gehechte afdruk van de beschrijvtng met concluste(s) en eventuele 
tekeningOen) bevat afwiikingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingadiende stukken; 
deze laatste kunnen bij de Octroolraad op verzoek worden ingezien. 
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Aanvroagstorj De Hoop, Hollandso Fabriek voor Vuorvoste Materialer; 2 

IJsselstein. 
Titel : Bouwelement. 

De uitvinding heeft betrekking op een bouwelement. 

Sinds een aontol joren worden open vuurmonden, ook wei 
genocmd open hoorden, op grote school oongebrocht in nieuw te boowen 
woningen alsmede in reeds bestoonde woningen. Bij deze bekende open 
vuurmonden maakt men don veelal gebruik von gegoten vuurvoste beton- 
delen, die ol don niet voorzien worden van steens trips. 

Deze bekende vuurmonden hebben verschillende nodelen. 
Zo ontstoon gemokkelijk scheuren in de vuurmond door de grote mosso 
die meet uitzetten, terwijl onderzijds een goede wojmtegeleiding be- 
stoat tussen de bodemploat von de vuurmond en doorondergelegen ruim- 
ten. Hierdoor bestoat de mogelijkheid dot hout, opgeslogen in nissen 
onder dergelijke bodemploten te hoge temperatuur verkrijgt en brand- 
gevoor niet uitgesloten is. 

Een onder bezwaar van deze bekende open vuurmonden is, 
dot men na het eenmool gieten von de vuurvoste betonnen plaot, deze 
moeilijk kan vergroten. 

Een nog onder nadeel is, dot dergelijke open vuurmondel 
door geschoold personeel gebouwd moeten worden en niet door de doe- 
het-zelver. 

Tenslotte hebben deze bekende vuurmonden het nadeel, 
dot vooral scheurvoiming optreedt in het metselwerk dot aonsluit op 
de vuurmond, wot no kortere of longere tijd het uiterlijk van het 
gobied rondom de open vuurmond zeer nodelig belnvloedt. 

In verbond met de goede geleiding van de vuurvoste bo- 
tpr<iien delen,N^en ook veelal gedwongen om isolatie ochter de ach- 
torwand toe te possen, wat kostenverhogend werkt. 

De uitvinding beoogt nu een bouwelement voor een open 
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vuuxmond te verschaffen, waarbij alle bovengenoemde nadelen ondervcrl 
gon worden en hot opbouwen van een open vuurmond uit dergelijke bcuvvl 

elementen bijzonder eenvoudig is© j 

i 

Oit oogmerk wordt volgens da uitvinding bereikt door- i 
dot het bouwelenient bestoat uit een oontal poreuze vuurvoste blokken 
die met elkoar verenigd zijn door kitstroken von een vuurvost moterii 
aal. 

Met behulp von dergelijke bouwelementen, kon men zeer 
eenvoudig een vuurmond opbouwen onder toepassing van een drogendc* 
staolconstructie, waar men dergelijke bouwelementen in plaotst* Hierl 
door kan ook de niet-deskundige zelf gemakkelijk een dergelijke open 
vuurmond bouwen. 

Door het hoge isolotievermogen van de poreuze vuurvost^ 
blokken, is bovendien geen isolatie meer nodig achter de blokken 
woardoor de kosten voor de vuurmond aanzienlijk verminderd kunnen 
worden. 

Door de vuurmond nu opgebouwd is uit delen, is ook de 
kons op scheurvorming door uitzetting tengevolge van verhitting zeer 
klein, 

Tenslotte is door het gebruik von vuurvoste poreuze 
blokken, het gewicht von het bouwelement zeer klein en daardoor het 
hanteren gemokkeli jker, woardoor veel eenvoudiger open vuurmonden ge-- 
bouwd kunnen worden. 

Tonslotte kon men op deze wijze de scheurvoiming van 
het metselwerk ter plaotse von de oonsluiting aon de yuurmond geheel 
ondervangen. In hot bijzonder worden deze voordelen verkregen wanneer 
de kitstroken uit gebrande kitstroken van vuurvost moteriool bestoon 

Bij een dergelijk bouwelement bezitten de strippen en 
de blokken ongeveer dezelfde uitzetting co'df f icient, woardoor de kan^ 
op vorming van scheuren bij gebruik in de open vuurmond uitgesloten 
Is. 
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De kitstroken bestaan doelmatig uit een gebrand mono- 
sel van een kleisoort met fijngemalen vuurvast materiaal, zoals cho^ 
motte, en een luchtverhardend anorganisch moterioal, bij voorkeux 



t 

j 

i monoaluminiumsulfaat. 



10 



15 



20 



25 



30 



5 De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwiji 

ze voor het vervaordigen van een bouwelement, welke werkwijze gekea«; 
merkt is doordat men een aantol poreuze vuurvoste blokken root elkaar- 
verenigt door kitstroken van e&) am de luchtverhardende kitmosso. ! 

Doelmatig wordt na het verbinden met behulp van da kill 

i 

stroken het geheel onderworpen can een verhitting ter verkrijging vop 
gebronde kitstroken van vuurvast materiaol. 

Doelmatig bestaat het kits trook-fnoteriaol uit een meng- 
sel van luchtverhardend anorganisch mdterioal, bij voorkeur mono-alu-» 
miniumsulfoat tezomen met een kleisoort en fijngemalen vuurvast motel 
riaol, zoals chamotte, ! 

Door verhitting von de poreuze vuurvoste blokken no aolv 
brengen van de kitstroken, verkrijgt men een bouwelement, waarvan de 
uitzetting overal vrijwel gelijk is, terwijl door het gebruik van de 
poreuze vuurvoste blokken men bovendien een buitengevoon goede iso- 
latie verkrijgt. 

Doelmatig onderwerpt men het verkregen bouwelement na 
het aonbrengen von de kitstroken oon een verhitting tot een tempera- 
tuur von tenminste 900°C en bij voorkeur 1000 tot 1300°C. 

Een bijzonder grbot voordeel van een bouwelement vol- 
gens de uitvinding is ook, dot men deze bouwelementen onder elke hoel: 
kan plaatson^ waardoor men zeer speciale vormen oan de open vuurmon- 
den kan geven zonder dot men gebruik behoef t te maken van speciale 
bekistingen voor het vormen von bijvoorbeeld naor voren hellende won- 
den door gieten van beton, 

De toepossing von poreuze vuurvoste blokken, biedt bo- 

VCndien het voordeel dot ook in d^ blokken gfi^n bnr.^ten nnf^ff^fnnn 
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door de toegepaste porositeit • [ 
De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van! 

een uitvoeringsvoorbeeld met behulp van de tekening, waarin verschiij- 

lende onderdelen van e^m open vuurmond zijn weergegeven, | 
In de figuur is een bodemplaat 1 van een open vuurmondj 

weergegeven, welke opgebouwd is uit poreuze vuurvaste stenen welke j 

met elkaar verbonden zijn door kitstroken 3, I 

i 

De poreuze vuurvaste blokken 2 worden verkregen door J 
mengen van vuurvast chcmiotte materiaal met klei en brandbare vezols- 
Bij verhitting van dit mengsel tot boven SOO^C, bij voorkeur 12(X)^C, 
ontleden de brandbare vezels onder vorming von pori'dn, terwijl ander(- 
zijds door het bakken de normale vuurvastheid verkregen wordt* 

Een aantal vuurvaste poreuze blokken 2 van dit type 
worden vervolgens samengekit met behulp van een aan de lucht hardend 
vuurvast metselmateriaal, bestaande uit een kleisoort, een gemalen 
vuurvast materiaal, zools chamotte en een aan de lucht hardend bind- 
middel; in de vorm van monoaluminiumsulfaot, 

Bij verhitting van dit kitmateriaal, op temperaturen 
boven lOOO^C, bij voorkeur 1200^0, verkrijgt men een absoluut be- 
trouwbare binding tussen de verschillende poreuze vuurvaste blokken* 

Noast de bodemplaat vormt men tevens een achtei>»wand- 
element 4, eveneens opgebouwd uit blokken 2 met doartussen kitlagen (B 
welke blokken op dezelfde wijze met elkaar verenigd zijn als hierbov 

Daarnaast vormt men een linkerzi jwondelement 5, en een 
rochterzijwandelement 6, alsmede een schuinachterwandelement 7. 

In elk element zijn de poreuze vuurvaste stenen 2 met 
elkaar verbonden door middel van het eerder beschreven kitmateriaal 
dat in de handel verkrijgbaar is onder de naam Hocolliet. 

Door plaatsen van bodemplaat, zijwanden en bovenploat 
alsmede achterwand, in een stolen gestel, kon men op gemokkelijke 
Jied i z Q de oewo n ste vu u rm QndcQnstrtjrf if> vAT4<-r^ j g^n . Da Ipsse dele n wor 
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den met elkaar verbonden met behulp van de eerdergenoemde metselk.iti 
Deze metselkit verhardt weliswaar aan de lucht, maar daar de te7ipo3r4 
tuut in de open vuurmonden niet boven de 800®C komt wordt de kit nvilt 
uitgehard en laten deze kitverbindingen een onderlinge beweeglijkhei f 
5 van de elementen toe zonder vorming von scheuren. 

Door toepassing van de poreuze vuurvaste steen zijn 
aan de achterzijde van een verkregen vuurmond ook geen speciole iso- 
latiematerialen meer nodig. 

Een ander belangrijk voordeel is dot door het zeer lie vf * 
10 gewicht van de poreuze vuurvaste stenen, men gemakkelijk een vrij 
groot bouwelement kan vervaardigen dot zonder bezwaar opgetild en op 
de gewenste plaats aangebracht kan worden. 

Tenslotte kan men door keuze van het totaal aantai po- 
reuze blokken de oppervlakken van bodemplaat/achtenwnd en ondere 
15 delen aanpossen aan de eisen van de gebruiker« 
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COrCLUSIES 

K Bouwelement, met het kerwnerk , dot het bouwelemont b^- 

stoat uit een aantal poreuze vuurvoste blokken die met elkaor vsr^; 
nigd zijn door kitstroken van een vuurvcst materiaal* 

2, Bouwelement volgens conclusie 1, met het kenmerk , dcit | 
de kitstroken bestaan uit gebrand kitmateriaal, verhit tot een terftE;v 

rotuur van tenminste 900°C en bij voorkeur 100 tot 1200°C, 1 

i 

3, Bouwelement volgens conclusie 1 of 2, met het koimer kt | 
dot de kitstroken opgebouwd zijn uit een verhit mengsel van klei, j 
gebrand vuurvost moteriool en monooluminiumsulfaat* j 

4. Werkwijze vpor het vervoordigen van een bouwelement, 

r 

met het kenmerk , dot men een aantal poreuze vuurvoste blokken met i 

) 

elkaor verenigt door kitstroken van een am de lucht verhardende kitf 

i 

massa. I 

5. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerkf dot mef) 
no het verbinden van de blokken met behulp van de kitstroken het gc>- j 
heel onderwerpt oan een verhitting tot tenminste 900^C, ter verkrij- 
ging von gebrande kitstroken van vuurvost moteriool • 

6o Werkwijze volgens 6en of meer der voorgoonde conclusies, 

4 of 5, met het kenmerk , dot het kitstrookmateriool bestaat uit eon 
kleisoort, gemalen vuurvost moteriool, bij voorkeur gemalen chamotte^ 
en monoaluminiumsulfaot* 

7. Werkwijze volgens 66n der conclusies 4-6 met het ken- 

merk f dot men kitstroken verhit tot een temperotuur van tenminste 
900*>C, en bij voorkeur tot 1000 tot 1200^Co 
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